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Mutu dan cara uji 
paku keling baja kepala panas 


1 Ruang lingkup 

Standar ini meliputi: definisi, cara perrgambilan contoh, cara uji dan syarat penandaan paku keling 
baja kepala panas yang digunakan untuk penggunaan umum. 

Selanjutnya disebut dengan paku keling. 


2 Klasikasi 


Paku keling dibagi dalam dua kelas dian empat tipe seperti pada Tabel I. 

Catatan : 

Bila diinginkan adanya sirip pada bagian bawah kepala dari paku keling kepala payung, maka 
tebal dan lebar sirip tidak lebih besar dari ukuran m dan seperti pada Tabel II. 


Tabel 1 


1. Kepala bentuk payung 


2. Kepala benam datar 
3. Kepala benam cembung 
4. Kepala bentuk tirus 


3 Syarat mutu 
31 Sifat tampak 
Permukaan paku keliliang harus halus, dan bebas dari cacat-cacat seperti pengelupasan kulit atau 
cacat lainnya. 
Tabel II 


10 12 33 H4 


Lebar sirip 


Tebat sirip 
n 
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3.2 Bentuk dan ukuran. 
Bentuk dan ukuran paku keliling baja te tera pada Tabel III 


Tabel III. 


Bentuk dan ukuran 


1. Kepala bentuk payung 1. Lampiran Tabel I 
2. Kepala benam datar 2. Lampiran Tabel II 
3. Kepala benam cembung 3. Lampiran Tabel III 
4. Kepala bentuk tirus 4. Lampiran Tabel IV 


3.3 Bahan 

Bahan untuk membuat paku keling baja adalah baja yang mempunyai kandungan 
pospor dan belerang basil analisa ladel tidak lebih, masingmasing 0,047 dan 
mempunyai sifat-sifat mekanik dari bahan bentuk batangan seperti Tabel IV. 


Tabel IV. 


Kuat tarik 
ke f/mm? 
(N/mm2 


34-41 
(333-402. 


. kontak 
langsung 


No.2 
No, y au (402—490) 


Catatan: 

(1). Bilangan dalam tanda kurung adalah dalam standar satuan sistim Internasional 
(SI), SI1.0240--79. 

(2). Batang uji sesuai standar Batang Uji Tarik untuk Logam SII.0318-80 
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3.4 Sifat mekanik paku keling. 

3.4.1 Sifat mampu tempa. 

Kepala paku keling baja pada suhu 800”C ditekan atau dipukul sampai rata, sampai 
diameter kepalanya menjadi dua setengah kali diameter nominal seperti Gambar 1 tidak 
mengalami kerusakan. 


3.4.2 Sifat mampu lengkung. 


Paku keling baja bila dilengkunykan pada suhu ruang sampai sudut lengkung 130? 
seperti Gambar 2 tidak mengalami retak atau cacat lain di bagian luarnya. 


4 Cara pengambilan contoh 


Contoh uji diambil dari kelompok berdasarkan persetujuan pemesan dan pembuat. 


5 Cara uji 

51 Sifat tampak. 

Hasil pemeriksaan langsung terhadap paku keling dengan mata telanjang harus memenuhi 
persyaratan butir 3.1. 

5.2 Bentuk dan ukuran. 

Hasil pemeriksaan terhadap bentu« dan ukuran melalui pengukuran langsung harus sesuai 
dengan persyaratan seperti pada Lampiran Tabel V sampai VIII. 

5.3 Sifat-sifat mekanis. 

Pemeriksaan paku keling terhadap paku keling yang selesai diuji dengan menggunakan pres 
atau palu dengan mata telanjang harus memenuhi ketentuan butir 3.4.1. dan 3.4.2. 

Apabila panjang paku keling tidak dapat dilakukan uji lengkung karena panjang paku keling 
tidak memungkinkan, maka pengujian didasarkan pada persetujuan antara pembeli dan 
pembuat. 


6 Syarat lulus uji 


Kelompok dinyatakan lulus uji bila memenuhi seluruh butir 3. 
Bila tidak memenuhi seluruh butir 3. kelompok dinyatakan tidak lulus uji. 
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7 Syarat penandaan. 


Setiap kelompok paku keling baja pada kemasan ditulis sebagai berikut: 
Nomor standar, tipe, d x 1 dan bahan. Contoti : 


SI1.0299-80 tombol, 16 x 40. Bj 34. 


8 Lampiran. 

Tabel V 

Tabel .VI 

Tabel VII 

Tabel VIII 
TABEL V 

PAKU KELING BENTUK 
PAYUNG PENYIMPANGAN 
LETAK KEPALA ! 1 
: it | 
va x 
KECONDONGAN PERMUKAAN: 
H 1 aa DALAM KEPALA UKURAN « UM 
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Isi bt 7) 
3 pa Ae PE 


28:38 
Sekat 
bi 


7 
2 
2 RS REE 
Ne Saga 


Haa 
Mean 
Tega aman 
Ba 


TAMAN NAK Ana 2 
Tbk 
MAAN AB MAMBENKA-F- 


keterangan 

1. Kepala harus berbentuk seperti bagjian bola. 

2. Diameter kaki diukur pada 1/4 d dari bawah kepala. 

3. Panjang L lain dapat dibuat untuk keperluan khusus 

Catatan : 

3. Dalam pengunaan diutamakan ukuran pada kolom 1. Kolom 2 digunakan bila sangat diperlukan dan 
ukuran pada kolom 3 digunakan hanya. dalarn keadaan khusus. 

- 4. Angka numeric '"" merupakan nilai cebulatan bawah kepala maksimum (roundness). 
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Tabel VI 


ig 
BE 


37 
20. 
jas, 

an 
Ie 


HER: 
AAANAKAABA TT 


keterangan 
1. kepala harus berbentuk seperti bagian bola. 
2. diameter kaki diukur pada 1/4 d dari bawah kepala. 
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TABEL VI" 


PAYUNG PEN YIMPANGAN 
LETAK KEPALA 
2 £ Pin : 
( “ - 


KEJAR HM DA KPNEAN ES BEA KAD ERA BRA EA HBDA RA 
263 7 25133 IPP PER IEE EIE DSR RENA 


ESPBE 
PER AR MENKBBT 
BEA: EHEHaN 


- 
Ae AR Ada Sar aa 
SEFSSeeBEE SERA 


1 PANUANG 


. KEPALA HARUS BERBENTUK SEPERTI BAGIAN BOLA. 
..DIAMETUR KAKI DIUKUR PADA & d DARI BAWAH KEpata. 


keterangan 
1. kepala harus berbentuk seperti bagian bola. 
2. diameter kaki diukur pada 1/4 d dari bawah kepala. 
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TABEL VW 


PAYUNG PENYMEPANGAN 
LETAK KEPALA : 
- 2 Aa 
& ah 

va 

& 3 KECONDOUGAN PERMUKAAN 

- ' Kaban DALAM KEPALA 
Tara 5 


Ian Ana 
ps J3 TN BALI INI EB LAIN RU RN AR ea aa 


PA ALI MENANAM PX EM GMN ERP KENA KKN KITA (RA AM BLS RM LN 
: PK SN SAB NEBBERAnN 

i 
FI F- PENA NEEEEN EN 
lalalatad DIII 
eelalelalelaha DUIT 

. 
jali || 
LJ TJ 1 
“ 
ajaa 


PE 
MMMMMMB 
—— AE 


? 


Keterangan 
1. kepala harus berbentuk seperti bola. 
2. diameter kaki diukur pada "4 darl bawah kepala. 
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